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[ Fig. 4] 
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* (SYMBOLS USED IN THE ABOVE CHART: 

NO CHANGE, A : SOME SWELLING, x : RED RUSH PRESENT) 
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O A TL4 "DTI? 
o A JW. r Li a* 

NAMES 


M Au JN l!i 1 It-/ 

POWDER PARTICLE 
SIZE(d m) 


T W 1? A Q Q 

OF EPOXY 
(MASS %) 


BH nm 

(kJ/m 3 ) 


Q TT R V A P F 
o \J IX r £\ \j Hp 

ROUGHNESS 
R a ( n m ) 


OF CORROSION* 


SAMPLE (a) 


10 or less 


3.0 


73.5 


1.0 


O 


SAMPLE (b) 


20- 45 


2.6 


85.4 


1.2 


o 


SAMPLE (c) 


45- 105 


2.2 


87.8 


1.7 


O 


SAMPLE (d) 


45- 180 


2.0 


88. 1 


2. 1 


O 


SAMPLE (e) 


45- 300 


1.8 


88.3 


2.6 


O 


SAMPLE (f) 


45- 500 


1.6 


88. 1 


3.9 


A 
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O : NO CHANGE, A : SOME SWELLING, X : RED RUSH PRESENT) 



[ Fig. 6] 



SAMPLE NAMES 


SiOjPOWDER 
(Mm) 


SURFACE ROUGHNESS 
Ra ( ii m ) 


OCCURRENCE OF 
CORROSION * 


SAMPLE (g) 


0.05 


3.4 


A 


SAMPLE (h) 


0. 1 


2.7 


O 


SAMPLE (i) 


0.5 


1.8 


O 


SAMPLE (j) 


2 


1.3 


O 


SAMPLE (k) 


10 


1.7 


O 


SAMPLE (1) 


15 


2.5 
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SAMPLE (m) 


20 


3.8 


X 



* (SYMBOLS USED IN THE ABOVE CHART: 



O : NO CHANGE, A : SOME SWELLING, X : RED RUSH PRESENT) 




ij /v ivi r l Jj 

NAMES 


MOT niNfi 

PRESSURE 
(GPa) 


M A CI M V T 

IVJ /\ Vjr IH Ej L 

DENSITY 
(x 10 s kg/m a ) 


R TT 

max 

(kJ/m 3 ) 


ROUGHNESS Ra 
( H m ) 


CORROSION * 


SAMPLE (n) 


0.6 


5.84 


103 


4.1 


X 


SAMPLE (o) 


0.8 


6.04 


118 


3.3 


A 


SAMPLE (p) 


1.0 


6.17 


132 


2.2 


O 


SAMPLE (q) 


1.2 


6.28 


141 


1.6 


O 


SAMPLE (r) 


1.4 


6.36 


149 


1.4 


O 


SAMPLE (s) 


1.6 


6.43 


154 


1.3 


O 
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O: NO CHANGE, A : SOME SWELLING, x : RED RUSH PRESENT) 



